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Abstract of EP1 652900 

Adhesive tape comprises an adhesive layer with a weight of 50-300 g/m2> and a backing layer with a 
weight of at least 500 g/m2>. 
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Beschreibung 

[0001] Gegenstand der Erfindung ist ein Klebeband 
umfassend eine Klebeschicht und eine damit in flachi- 
gem Kontakt befindliche Deckschicht sowie die Verwen- 
dung des Klebebandes. 

[0002] Klebebander sind in alien Bereichen derTech- 
nik seit langem bekannt. Bander beispielsweise im Bau- 
wesen weisen eine Masse im Bereich von etwa 100 bis 
150 g/m 2 auf, die im Wesentlichen durch die Masse der 
Klebeschicht bestimmt wird. Die Deckschichten iiblicher 
Klebebander weisen ublicherweise ein Flachengewicht 
im Bereich von 20 bis 40 g/m 2 auf. 
[0003] DE 1 816 161 U beschreibt eine Verbund- 
Dammstoff-Bahn aus einem Tragermaterial, einer Lage- 
dampfungsmasse auf Bitumen- oder Kunststoffbasis zur 
Entdrohnung von Karosserieblechen im Automobilbau 
undeinerKlebschicht. Eswerden keineAngabenzu Fla- 
chengewichten oder zu einer Deckschicht gemacht. 
[0004] CH 681973 A5 beschreibt eine gerauschmin- 
dernde Verkleidung fur die Innenausstattung der Fahr- 
gastkabinen von Fahrzeugen, die eine Vielzahl von 
Schichten aufweist, darunter eine Schwerschicht mit 2 
bis 15 kg/m 2 . Die gerauschmindernde Verkleidung kann 
gemaB CH 681 973 A5 auf das Blech- oder Kunststoffteil 
des Kraftfahrzeugs aufgeschmolzen, aufgeklebt oder 
aufgelegtsein. 

[0005] DE 31 17 368 A1 beschreibt eine flexible aku- 

stische Laminat-Konstruktion, die unter anderem eine 

Polymer-Schwerschicht aufweist und mit einem geeig- 

neten Kleber verklebt werden kann. 

[0006] JP 57085874 A beschreibt ein Klebeband zum 

Dampfen von Gerauschen mit einer Haftklebemasse und 

Fasermaterialien. 

[0007] DE 197 55 070 C2 beschreibt ein Dammmate- 
rial mit Schichtstruktur fur den Innenausbau von Gebau- 
den, umfassend eine Papierschicht, eine Klebstoff- 
schicht, eine Vliesschicht aus Hanf- und/oder Flachsfa- 
sern, wobei die Vliesschicht unter anderem ein Flachen- 
gewicht von mindestens 500 g pro m 2 hat. 
[0008] DE 28 06 726 A beschreibt eine Drohn-Schutz- 
schicht fur Fahrzeugboden. Diese wird an der AuBensei- 
te des Bodens angeordnet und enthalt ein Elastomer, 
das im Wesentlichen aus Ethylen-Propylen-Kautschuk 
besteht. Als Fullstoffe werden wirksame mineralische 
Fiillstoffe wie Talkum, Schiefermehl, Graphit, Glimmer 
oder Asbest genannt, die in einer Menge von 30 bis 70 
Gew.-% enthalten sein konnen. Die beschriebene 
Schutzschicht wird auf den Fahrzeugboden in einer Star- 
ke von 0,5 bis 3 mm entweder ungeschnitten, roh ge- 
schnitten oder vorgeformt und konturangepasst aufge- 
bracht und mit dem Fahrzeugboden mittels eines an sich 
bekannten Vulkanisationsklebers odereines HeiBsiegel- 
klebers dauerhaft verbunden. 

[0009] DE 35 1 9 064 A beschreibt eine Schutzfolie ge- 
gen Steinschlag und vertritt hier die Auffassung, dass die 
hohen Fullstoffanteile dieser Folie (DE 28 06 726 A) die 
Festigkeiten der Folie reduzieren und bei kalandrierten 
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Folien den so genannten WeiBbruch begunstigen. DE 
35 1 9 064 schlagt dem gegenuber eine mehrschichtige 
selbstklebende und tiefziehbare Schutzfolie insbesonde- 
re fur Kraftfahrzeuge vor, die aus einer Tragerfolie be- 

5 steht, die einen thermoplastischen Kunststoff auf der Ba- 
sis Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer und/oder Ethy- 
len-Propylen-Copolymer und Homo- und/oder Copoly- 
mer von Propylen, geringen Mengen an Fullstoffen und 
ublichen Zusatzstoffen, eine selbstklebende Haftschicht 

10 auf Basis von Acrylacrylaten und/oder Methacrylat und/ 
odercopolymerisierbaren ethylenisch ungesattigten Mo- 
nomeren, wie Acrylsaure und eine Abdeckschicht aus 
einer einseitig silikonisierten Polyolefinfolie auf der 
Haftschicht enthalt. 

15 [0010] Dem gegenuber besteht die Aufgabe der vor- 
liegenden Erfindung darin, ein Klebeband bereitzustel- 
len, dass bei einfacher Installation eine effektive Behin- 
derung des Schalldurchgangs verschiedenster Bauteile 
bietet. Das Klebeband soil dariiber hinaus einen flexiblen 

20 akustisch wirksamen Massetrager in abrollbarer Band- 
form oder vorkonfektionierter Plattenform auf Polymer- 
basis und Fullstoffen bereitstellen. Weitere Aufgabe ei- 
nes entsprechenden Klebebandes ist die Verformbarkeit 
und damit die rissfreie, vorzugsweise dreidimensionale 

^ Anf ormbarkeit. Ein entsprechendes Klebeband sollte be- 
dingt in Lauf- und Querrichtung dehnfahig, selbstklebend 
ausgerustet, unter den ublichen relevanten Wasserbe- 
lastungen wasserdicht sowie wind- und dampfdicht sein 
und kann hilfsmittelfrei von Hand, vorzugsweise diagonal 

30 zur Laufrichtung teilbar sein. 

[0011] Die vorgenannte Aufgabe wird gelost durch ein 
Klebeband umfassend eine Klebeschicht einer bei 
Raumtemperatur klebefahigen Masse mit einem Fla- 
chengewicht im Bereich von 50 bis 300 g/m 2 und einer 

35 damit in flachigem Kontakt befindlichen Deckschicht mit 
einem Flachengewicht im Bereich von wenigstens 500 
g/m 2 . 

[0012] Mit dem erfindungsgemaBen Klebeband wird 
ein Mittel bereitgestellt, das bei einfacher Installation eine 

40 effektive Behinderung des Schalldurchgangs verschie- 
dener Bauteile bietet. Das Klebeband besteht somit aus 
einer schweren Deckschicht mit hohen Massegehaltund 
einem weitestgehend flexiblen und dauerhaft kalt-selbst- 
klebenden Kleber fur unterschiedliche jedoch ubliche 

15 Untergmnde. 

[0013] Ublicherweise erfolgt der Einbau von Fenstern 
und Turen in Gebauden unter Verwendung von Polyu- 
rethan-Montageschaum, wobei dieser primar als Monta- 
gehilfe eingesetzt wird. Haufig allerdings findet dieser 

so PU-Montageschaum Einsatz fur die gesamte Spaltuber- 
bruckung zwischen Mauerwerk und Rahmen. Fur die 
Winddichtung zwischen Mauerwerk und Rahmen wer- 
den haufig Klebebander eingesetzt. Beide Arten derAb- 
dichtung haben nur einen bedingten Einfluss auf den 

55 Schalldurchgang. 

[0014] Mit Hilfe des erfindungsgemaBen Klebebands 
wird auf grund der biegeweichen Masse des Bandes eine 
Reduzierung des Schalldurchgangs bei Fensteran- 
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schlussen bei gleichzeitiger weitgehender Wind- und 
Luftdichtigkeit sowie Erfullung der bauphysikalischen 
Anforderungen gewahrleistet. 

[0015] In einerbevorzugten Ausfuhrungsform dervor- 
liegenden Erfindung enthalt die klebefahige Masse ein 
Verstarkungsgitter aus Glas, Polyolefinen, PES oder 
PVAum einerseits klebebedingten Kaltfluss zu minimie- 
ren und andererseits die hilfsmittelfreie ReiBbarkeit zu 
erreichen. 

[0016] Die im Sinne der vorliegenden Erfindung ein- 
zusetzenden Klebstoffe sind insbesondere kalt-selbst- 
klebender Natur. Besonders bevorzugt im Sinne der vor- 
liegenden Erfindung enthalt die klebefahige Masse Po- 
lyacrylate, Ethylen-Phenyl-Acetate, Styrol-Butadien- 
Blockcopolymere, Styrol-lsopren-Blockcopolymere, 
Chloroprenkautschuk, Nitrilkautschuk, Butylkautschuk 
und/oder Klebeharze. 

[001 7] Die Schichtdicke der klebefahigen Masse kann 
in einergroBen Breite variiertwerden. Besonders bevor- 
zugt im Sinne der vorliegenden Erfindung sind Klebe- 
bander, bei denen die klebefahige Masse eine Schicht- 
dicke von 0,05 bis 1 mm, insbesondere 0,1 bis 0,5 mm 
aufweist. 1st die Schichtdicke der klebefahigen Masse zu 
gering, so ist eine ausreichende Klebewirkung nicht unter 
alien Umstanden gewahrleistet. Wird jedoch die klebe- 
fahige Masse in einer zu grofBen Dicke auf die Deck- 
schicht aufgetragen, so kann dies leicht zu Verschiebun- 
gen des eingebauten Klebebandes fiihren. 
[0018] Besonders bevorzugt im Sinne der vorliegen- 
den Erfindung betragt das Flachengewicht der klebefa- 
higen Masse 100 bis 200 g/m 2 . Damit tragt auch das 
Gewicht der klebefahigen Masse zur akustischen Wirk- 
samkeitdes erfindungsgemaBen Klebebandes bei. 
[0019] Die Deckschicht der erfindungsgemaBen Kle- 
bebander besteht vorzugsweise aus einer hoch gef ullten 
PE- und/oder EVA-Schicht. EPDM, PU, PVC, PP, Poly- 
ester, Acrylate und/oder Bitumen ist unter anderem auch 
moglich. Diese kann, wie an sich aus dem Stand der 
Technikbekanntist, iibliche Weichmacherwie beispiels- 
weise paraffinierte oder naphthenische Ole aber auch 
aromatische enthalten. 

[0020] Als Fullstoffe kommen Quarzmehl, Kreide, 
Kaolin, Schwerspat, Holzmehl, Zellstoffmehl, RuB oder 
feinteiliges Siliciumdioxid oder Silicat, Talkum, Schiefer- 
mehl, Graphit und/oder Glimmer in Betracht. Durchsorg- 
faltige Auswahl dieser Fullstoffe nach Art und Menge 
konnen auch die Dampfungseigenschaften der Schicht 
im Hinblick auf den Verlustfaktor in erwunschter Weise 
beeinflusst werden. 

[0021] Wesentlich fur die akustische Wirksamkeit der 
erfindungsgemaBen Klebebander ist die Masse der 
Deckschicht, ausgedmckt durch das Flachengewicht, 
das besonders bevorzugt im Sinne der vorliegenden Er- 
findung im Bereich von 1,5 bis 6 kg/m 2 liegt. Hieraus 
resultiert ein Gesamt-Flachengewicht des Klebebandes 
aus Klebemasse und Deckschicht in einem Bereich von 
550 bis 1 1 000 g/m 2 , insbesondere 600 bis 6000 g/m 2 . 
[0022] In einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungs- 



form der vorliegenden Erfindung ist die freiliegende Fla- 
che der klebefahigen Masse mit einer abziehbaren Ab- 
deckschicht, insbesondere einer silikonisierten Folie 
odersilikonisiertem Papier abgedeckt. 

5 [0023] Die freiliegende Flache der Deckschicht kann 
beispielsweise eine Vlies- oder Gewebeabdeckung um- 
fassen. Diese dient beispielsweise als Putztragerfurden 
Fall des Einbaus der erfindungsgemaBen Klebebander 
im Bausektor. Die oben genannte Vlies- oder Gewebe- 

10 abdeckung sollte vorzugsweise ein Flachengewicht im 
Bereich von 10 bis 200 g/m 2 aufweisen. 
[0024] Das erfindungsgemaBe Klebeband kann uni- 
versell in Bereichen eingesetzt werden, in denen eine 
akustische Wirksamkeit gefordert ist. Besonders bevor- 

15 zugt im Sinne der vorliegenden Erfindung wird das Kle- 
beband eingesetzt zur Luftabdichtung von Anschlussen, 
insbesondere von Folien-Folien-Ubergangen und -An- 
schlussen, Folien-BaukSrper-Ubergangen und -An- 
schlussen, Anschlussen von Fenstern und Turen an 

20 Massivbauteilen, Abdichtungen von Rissen und Fugen, 
im Lautsprechergehausebau sowie im Transportmittel- 
bau, insbesondere im Kraftfahrzeugbau, als Bedamp- 
fungsfolie fur schwingende Elemente, beispielsweise 
Bleche und Blechkonstruktionen, auch zum Korrosions- 

» schutz bei Metalldeckungen, insbesondere bei Titan- 
Zink-Blechen fur Dacheindeckungen. 

Ausfiihiungsbeispiele 

30 [0025] AufeinEndlosbandeiner15cmbreitenundO,5 
mm dicken Schwerfolie eines Polymergemisches aus 
Polyethylen und Ethylen-Vinylacetat im Verhaltnis von 
50 : 50, die mit 70 Gew.-% mineralisch gefullt war und 
dementsprechend ein Flachengewichtvon800g/m 2 auf- 

35 wies, wurde ein handelsublicher Acrylatkleber mit einer 
Schichtdicke von 0,15 und einem Flachengewicht von 
140 g/m 2 aufgebracht. 

[0026] Die akustischen Eigenschaften des erfindungs- 
gemaBen Klebebandes wurden untersucht. Hierbei wur- 

40 defestgestellt, dass die relative Luftschalldammung des 
erfindungsgemaBen Klebebandes mit der SchlitzVSpalt- 
breite derzu bedeckenden Abstande zunahm. Je breiter 
derzuverschlieBendeSchlitz/Spaltwar, desto hoherwar 
die Verbesserung der Luftschalldammung des erfin- 

15 dungsgemaBen Akustikbandes gegeniiber einem han- 
delsiiblichen Klebeband mit geringer Dichte. 
[0027] Mit zunehmender Spaltbreite startete die bes- 
sere Luftschalldammung des erfindungsgemaBen Kle- 
bebandes gegenuber dem handelsublichen Klebeband 

50 beitieferen Frequenzen und nahm zu hohen Frequenzen 
zu. 

[0028] Vergleicht man die abgeklebten Spalten ver- 
schiedener Spaltbreiten, so ergab sich beim Band des 
Stands der Technik ein erheblicher Einfluss bis zu 5 dB 
55 auf das SchalldammmaB. Bei einem erfindungsgema- 
Ben Klebeband hingegen betrug dieser Einfluss nurca. 
1 dB. 

[0029] Die Berechnung der Variation der Dicke des er- 
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findungsgemaRen Bandeszeigte, dass die aktuelleWahl 
der Dicke und damit der Dichte ausreichend ist. Eine dun- 
nere Variante wurde die Luftschalldammung deutlich re- 
duzieren. Hingegen eine dickere Variante wurde die Luft- 
schalldammung noch etwas verbessern doch auch die 
Flexibility des Klebebandes reduzieren sowie den Preis 
erhohen. 



Patentanspriiche 

1. Klebeband umfassend eine Klebeschicht einer bei 
Raumtemperatur klebefahigen Masse mit einem 
Flachengewicht im Bereich von 50 bis 300 g/m 2 und 
eine damit in flachigem Kontakt befindliche Deck- 
schicht mit einem Flachengewicht im Bereich von 
wenigstens 500 g/m 2 . 

2. Klebeband nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die klebefahige Masse Polyacrylate, 
Ethylen-Vinyl-Acetate, Styrol-Butadien-Blockcopo- 
lymere, Styrol-lsopren-Blockcopolymere, Chloro- 
prenkautschuk, Nitrilkautschuk, Butylkautschuk 
und/oder Klebeharze enthalt sowie eine Schichtdik- 
ke von 0,05 bis 1 mm, insbesondere 0,1 bis 0,5 mm 
aufweist. 

3. Klebeband nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die klebefahige Masse ein Fla- 
chengewicht von 50 bis 300, insbesondere 100 bis 
200 g/m 2 aufweist. 

4. Klebeband nach einem der Anspruche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Deckschicht aus 
einer Schwerschicht aus einer hochgefullten Poly- 
merschicht besteht 

5. Klebeband nach einem der Anspruche 1 bis4, da- 
durch gekennzeichnet, dass die freiliegende Fla- 
che der klebefahigen Masse eine abziehbare Ab- 
deckschicht, insbesondere aus silikonisierter Folie 
odersilikonisiertem Papier umfasst. 

6. Klebeband nach einem der Anspruche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, dass die freiliegende Fla- 
che der Deckschicht eine Vlies- oder Gewebeabdek- 
kung umfasst. 

7. Klebeband nach einem der Anspruche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Deckschicht ein 
Flachengewicht im Bereich von 1 ,5 kg/m 2 bis 6 kg/m 2 
aufweist. 

8. Klebeband nach einem der Anspruche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, dass das Gesamtflachen- 
gewicht des Klebebandes aus Klebemasse und 
Deckschicht einen Wert im Bereich von 550 bis 
1 1.000 g/m 2 , insbesondere 600 bis 6.000 g/m 2 um- 



fasst. 

9. Klebeband nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Vlies- oder Gewebeabdeckung 

5 ein Flachengewicht im Bereich von 1 0 bis 200 g/m 2 

aufweist. 

10. Klebeband nach einem der Anspruche 1 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, dass die klebefahige Mas- 

10 se ein Verstarkungsgitter enthalt. 

11. Verwendung des Klebebandes nach einem der An- 
spruche 1 bis 10 zur Luftabdichtung von Anschlus- 
sen, insbesondere von Folie-Folien-Folien-Uber- 

15 gangen und -Anschlussen, Folien-Baukorper-Uber- 
gangen und -Anschlussen, Anschlussen von Fen- 
stern und Tiiren an Massivbauteile, Abdichtungen 
von Rissen und Fugen, im Lautsprechergehausebau 
sowie im Transportmittelbau, insbesondere im Kraft- 
fahrzeugbau, als Bedampfungsfolie fur schwingen- 
de Elemente, beispielsweise Bleche und Blechkon- 
struktionen, auch zum Korrosionsschutz bei Metall- 
deckungen, insbesondere bei Titan-Zink-Blechen 
fur Dacheindeckungen. 
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